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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der international Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1 , 3, 4, 6, 7, 9-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 5, 8 eingegangen am 21 .09.2004 mit Telefax 

Anspruche, Nr. 

1-10 eingegangen am 07.02.2005 mit Telefax 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zurVerfugung oderwurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vortaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 uncLbder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

. □ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbfatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-10 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : WO 02/064657 A (ANTONIETTI MARKUS ; MAX PLANCK GESELLSCHAFT 

(DE); BASF AG (DE); TIARKS) 22. August 2002 (2002-08-22) . 
D2: US-A-3 639 31 5 (RODRIGUEZ JAIME) 1 . Februar 1 972 (1 972-02-01 ) 



2. Neuheit 

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung betrifft eine wassrige Primardispersion 
enthaltend mindestens ein Polyurethan erhaltlich durch Umsetzung eines 
Polyisocyanates (a) mit mindestens einem Polyol mit der Struktureinheit -(CH 2 CH 2 0) w -, 
wobei w eine ganze Zahl von 2 bis 200 bedeutet (b1), gegebenenfalls einem anderen 
Polyol (b2), gegebenenfalls einer Verbindung mit mindestens zwei isocyanatreaktiven 
Gruppen ausgewahlt aus Thiolen und primaren und sekundaren Aminen (b3), 
gegebenenfalls einer Verbindung mit einer isocyanatreaktiven Gruppe (b4) und 
gegebenenfalls einer ionisch Oder potentiell ionischen Aufbaukomponente (o), dadurch 
gekennzeichnet, dass die Struktureinheit -CH 2 CH 2 0- 10-90 Gew.-% des Polyols (b1) 
und mindestens 3 Gew-% der Summe der Komponenten (a),(b1),(b2),(b3),(b4) und (c) 
ausmacht. Das Molekulargewicht der Komponente (b1) betragt 800-5000 g/mol (siehe 
Anspruch 1). 

Die vorliegende Anmeldung betrifft femer die entsprechenden Verfahren zur Herstellung 
der Primardispersion (Anspruche 8 und 9) und die Verwendung der Primardispersionen 
(Anspruch 10). 

Das Dokument D1 offenbart eine wassrige Primardispersion enthaltend ein Polyurethan 
basierend auf Dodecandiol (w* 2-200). Das Molekulargewicht der Alkydharze des 
Dokumentes D2 ist nicht angegeben, diirfte jedoch uber 5000 g/mol liegen. 
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Folglich ist der Gegenstand der Anspruche 1-10 der vorliegenden Anmeldung neu 
gegenuber den Dokumenten D1 und D2. 



3. Erfinderische Tatigkeit 

Das Dokument D1 wird als nachster Stand der Technik betrachtet. 

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung unterscheidet sich dadurch vom 
Gegenstand des Dokumentes D1 , dass start eines Dodecandiols ein Polyol mit der 
Struktureinheit -(CH 2 CH 2 0) w -, wobei w eine ganze Zahl von 2 bis 200 bedeutet und 
einem Molekulargewicht von 800-5000 g/mol eingesetzt wird. 

Das Problem der vorliegenden Anmeldung war die Bereitstellung einer wassrigen 
feinteiligen Primardispersion (siehe Seite 2, Zeile 5-8 der Beschreibung). 

Dieses Problem wurde durch die Verwendung eines Polyols mit der Struktureinheit 
-(CH 2 CH 2 0) w -, wobei w eine ganze Zahl von 2 bis 200 bedeutet und einem 
Molekulargewicht von 800-5000 g/mol gelost 

Diese Losung wird in Dokument D1 nicht vorgeschlagen und ist auch nicht offensichtlich 
durch eine Kombination des Dokumentes D1 mit dem Dokument D2, da das 
Molekulargewicht des Alkydharzes nicht angegeben ist und uber5000 g/mol betragen 
durfte. 

Folglich beruht der Gegenstand der Anspruche 1-10 auf einer erfinderischen Tatigkeit 
gegenuber den Dokumenten D1 und D2. 
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patentansprQche 

1) WaBrige Primardispersion. errthaftend mindestens etn.Polyurethan, erh§Itlich 
durch Umsetzung 
5 a) mindestens eines Polyisocyanats, 

b1 ) mindestens eines Polyols, das die.Struktureinheit -f-CHr-CHr-O-Jwr- ein~ 

oder mehrfach aufweist, 
b2) gegebenenfalls mindestens eines Polyols, das ein anderes als b1) ist. 
b3) gegebenenfalls mindestens einer Verbindung, die mindestens zwei gegen- 
10 Gber Isocyanat reaktive Gruppen, ausgewahlt aus Thibh prim§ren und se- 

kundSren Aminogruppen, aufweist, 
b4) gegebenenfalls mindestens ein monofunktionelles Monomer mit einer ge- ■ 

genuberlsocyanat reaktiven Gruppe und 
c) gegebenenfalls mindestens eine ionische oder potentiell ionische Aufbau- 
15 komponente, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

w eine positive ganze Zahl von 2 bis 200 bedeutet, 
die Verbindung b1) ein Molgewicht von 800 bis 5000 g/mol aufweist, 
der Anteil der Struktureinheiten -[-CHz-CHz-O-H berechnet mit 44 g/mol. an 
20 dem Polyol b1 ) von 1 0 bis 90 Gew% ausmacht und 

der Anteil der Struktureinheiten -[-CHr-CHr-O-]-, berechnet mit 44 g/mol, an 
der Summe der Komponenten a) + b1) + b2) + b3) + b4) + c) mindestens 
3 Gew% ausmacht. 

25 2) Primardispersion gemafi Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB das Moleku- 
largewicht des Polyols b1) mindestens 500 g/mol betrSgt. 

3) Primardispersion gemaB einem der vorstehenden AnsprGche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es sich bei dem Polyol b1) urn ein Ethylenoxid und Propylenoxid 

30 enthaltendes Copolymer handelt 

V 

4) Primardispersion gemSB Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daft es sich bei 
dem Copolymer um ein Block-Copolymer handelt 

35 5) Primardispersion gemaB einem der vorstehenden AnsprOche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Polyol bl) mindestens eine endstandige Struktureinheit 
-CHz-O-H aufweist 

6) Primardispersion gemSS Anspruch 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daB es sich 
40 bei dem Polyol b1) um ein Polyestero] handelt 
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7) Primardispersion gemaB einem der vorstehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet. daB die mitUere TeilcnengroBe, gemessen mrttels dynamischer Licht- 
streuung mit dem Malvern® Autosizer 2 C unter 1 00 nm betragt. 

5 

8) VerfahrenzurHerstellungeinerPrimardtepBrsiongemafteinerndervorstehen- 
den AnsprQche, dadurcJi gekennzeichnet. daB die Komponerrten a), b1 ), gege- 
banenfalls b2), gegebenenfalls b3) und gegebenenfalls b4) in Gegenwart von 
Wasser umgesetzt werden. 

10 

9) Verfahren zur Hersteilung einer Primardispersion gemall einem der AnsprQche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Dispefgierung mit Scherkraften unter 10 8 
w/cm 3 erfolgt 

15 10) Verwendung von Primardispersionen gem§B einem der AnsprQche 1 bis 7 in 
waBrigen Beschichtungsstoffen, Webstoffen und Dichtungsmassen, zur Be- 
schichtung von Holz, HolzfUmier, Papier. Pappe. Karton, Textil, Leder, Vlies, 
Kunststaffoberflachen, Glas, Keramik. mineralischen Baustoffen. Metallen oder 
beschichteten Metallen. in der Hersteilung von Filmen Oder Folien, zum Imprag- 

20 nieren von Textilien oder Leder. als Dispergiermittel, als Pigmentanreibemittei. 

als Primer, als Haftvermittler. als Hydrophobiermittel, als Waschmittelzusatz oder 
als Zusatz in kosmetlschen Zubereitungen oder zur Hersteilung von Formkorpem 
oder Hydrogelen und als Saat in der DurchfOhrung einer Saatpolymerisation. 
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Hinzu kommt, daB bel der Umeetzung von Isocyanat In w3Srfge Umgebung immer Ver- 
tuste durch Hamstoffbildung auftreten, die es unmdgllch machen, bekannte Rezept 
elnes hydrophoben Polyurethans direkt zu Obernehmen. 

5 Aufgabe der vortiegenden Erfindung ist es nunmehr, oftne Aufwand hoher Scherkrafte 
feinteilige Primardispersionen, die Pclyurethan enthalten, zur Verfugung zu stellen, die 
sowohl eine f elne Emulgierbarkeit der Rohstoffe als auoh elne Dispenglerbarkeit der 
Produkte errnSgllchen. 

1 0 Diese erflndungsgemSBe Aufgabe wird geldst durch waBrlge Primardispersion, enthal- 
tend mindestens eln Polyurethan, erhaltfich durch Umsetzung 

a) mindestens eines Polyteocyanats, 

b1 ) mindestens elnes Polyoia, das die Struktureinheft -[-CHz-CHa-O-J- ern- oder 
15 mehrfaoh aufwefst, 

b2) gegebenenfalls mindestens elnes Polyols, das eln anderes als bl) ist, 

b3) gegebenenfalls mindestens einer Verbindung, die mindestens zwei gegenuber 

Isocyanat reaktlve Gruppen. ausgewahlt aus Thiol-, prim&fen und sekundSren 

Aminbgruppen, aufweist, 
20 b4) gegebenenfalls mindestens eln monofunktioneiles Monomer mit einer gegenflbar 

Isocyanat reaktiven Gruppe und 
c) gegebenenfalls mindestens eine ionisohe oder potentiell lonische 

Aufbaukomponente, 

25 dadurch gekennzeichnet, daR 

der Anteil der Struktureinheiten -t-CH^-CHa-O-]-, berechnet mit 44 g/mol, an dem 
Polyol bl ) von 1 0 bis 90 Qew% ausmaoht und 

an der Sumrne der Komponenten a) + b1) + b2) + b3) +b4) +c) mindestens 3 Gew.-% 
ausmaoht. 

30 

In einer bevorzugten AusfQhrungsf orm der Erfindung betrSgt das Vertiaitnis von Isocy- 
anatgruppen (a) zu isooyanatreakfiven Gruppen (b) 0,8:1 bis 3:1, vorzugsweise 0,9:1 
bis 1 ,5:1 , besonders bevof2ugt 1 :1 . 

35 Ais Komponente a) kommen beispielswelse aliphatische, aromatisohe und cyofoalipha- 
tische Di- und Polylsocyanate mit einer NCO Funktionafitat von mindestens 1,8, bevor- 
zugt 1 ,8 bis 5 und besonders bevorzugt 2 bis 4 in Frage, sowie deren Isocyanurate, 
Blurete, Allophanate und Uretdione. 

40 
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3) atifwelsenden Poiyisccyanate haben fm allgemelnen einen NCO-Gehart von 12 
bis 20 Qew.-% und elne m'rttlere NCO-Funkttonalltat von 2,5 bis 3. 

4) " Oxadlazintriongruppen enthaltende Polyisocyanate, vorzugswelse von Hexa- 

5 methylendiieocyanat oder Isophorondiisocyanat abgeleitet, Solohe Oxadlazintri- 

ongruppen enthaltenden Polyisocyanate slnd aus Dllsocyanat und Kohlendloxld 
herstellbar. 



10 



5) Uretonlmln-modifizlerte Polyieocyanate, 

Die Polyisocyanate 1) bis 6) konnen im Gemlsch, gegebenenfalls auch im Gemisch mit 
Diisocyanaten, elngesetzt warden. 



Ais Reaktionspartner der Polyisocyanate a) werden Verbindungen b) mlt gegenOber 
1 5 Isooyanat reakSven Gruppen elngesetzt, die erf indungsgemSB unterteilt werden in bl ) 
bis b4), wobei b2), b3) und b4) optional sind. 

Beispislsweise geeignete gegenOber Isocyanat reaktive Gruppen sind Hydroxy!-, TWot- 
sowie primare und sekundare Amlnogruppen. Vorzugswelse werden hydroxyigruppen- 
20 haltige Verbindungen oder Monomere, b1 ) und gegebenenfails b2), verwandeL Da- 
neben kftnnen auoh noch Verbindungen b3) verwendet werden, die minde9tens zwei 
gegenOber isocyanat reaktive Gruppen aufweisen. ausgewShlt aus Thiol-, primaren 
und sekundaren Arninogruppen. 

25 Geeignete Verbindungen b1) slnd solche Polyole, die Struktureinheit -[-CH^CHa-O-lw 
eln oder mehrfach aufweisen, wobei der Anteil der Strukturelnneiten -[-CHz-CHrO-h 
berechnet mlt 44 g/mol, an dem Polyol b1 ) einen Gewichtsanteil von 1 0 bis 90 Gew%. 
bevorzugt von 1 0 bis SO und besonders bavorzugt von 1 2 - 35 Gew% ausmacht 

30 Darin bedeutet w eine positive ganze Zahl von 1 bis 200, bevorzugt 2 bis 200, beson- 
ders bevorzugt 5 bis 100, ganz besonders bevorzugt 10 bis 100 und insbesondere 20 
bis 50. 

Bevorzugt weisen die Verbindungen bl) eln Molgewtoht von mindestens 500 g/mol auf, 
35 besonders bevorzugt von 800 bis 5000 g/mol. 

Bei den Polyolen b1) handett es sioh bevorzugt urn gemischt-alkoxylterte Pofyole, bei 
denen ein geelgnetes StartmoiekQI mlt Ethylenoxld und mindestens einem weiteren 
Alkylenoxid alkoxyliert wird. 

40 
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handeit Als Lactone kommen bevorzugt solohe In Betracht, die sich von Verbindungen 
der allgemeinen Forme! HQ-(CHa)rCOOH ableiten. wobel z eine Zahl von 1 bis 20 fet 
und ein H-Atom einer Meihyleneinhelt auch duron einen Cr ble Cd-Alkytest substituiert 
sein kann- Beispiele sind epsilon-Caprolacton, p-Propiolacton. v-Butyrolacton und/oder 
5 Methyl-epslion-caprolacton sowie daren Gemische. 

Geelgnete Starterkornpdnenten sind z.B. die vorstehend als AufbaukomponentefOr die 
Polyesterpolyole genannten niedermolekularen zweiwertigen Alkohole. Die errtspre- 
chenden Polymerisate des e-Caprolactons sind besonders bevorzugt Auch niedere 
1 0 Polyesterdiole oder Polyetherdlole konnen als Starter zur Herstellung der Lacton-Poly- 
merisate etngesetzt seih. Anstelle der Polymerisate von Lactonen konnen auch die 
entsprechenden, chemlsch aquivalenten Poiykondensate der den Lactonan entspre- 
ohenden Hydroxycarbonsauren, eingaeetzt warden. 

1 S Als Polyole b2) kommen samtfiche bekannton zwel- oder hohenwertigan Alkohole in 
Betraoht, aoweit sie nicht unter die oblge Lists der Polyole b1 ) fallen. Die Polyole b2) 
konnen also aueh eln niedrigeres Molgewlcht als 500 g/mol aufweisen sowie einen 
Anteil der Struktureinheiten -{-CHg-CHz-O-H berechnet mit 44 g/mol, von weniger 
als 1 0 oder mehr als 90 Gew% aufweisen. 

20 

Beispiel sind Poly-THF mit einer Molmasse zwlschen 162 ond 1458, Poly-1 ,3-propan- 
diol mit einer Molmasse zwlschen 134 und 1 178, Poly-1 ,2-propandiol mil elner Mol- 
masse zwlschen 134 und 1178. Trlmethylolbutan, Trimethylolpropan, Trlmethylolethan, 
Glycerin, Oltrlmethylolpropan, Dipentaerythrit Sorbit, Mannit, Dlglycerol, Threit, Ery- 
25 thrlt, Adonit (Ribit), Arabft (Lyxit), Xylit Duiolt (Galactit), Maltit, Isomalt und Polyesterole 
und Polyetherole auf dleser Basis. 

fibenfalls mdglloh sind Polyester aus Ausgangsstoffen. wie sie oben genannt wurden. 
Ebenfalls konnen Polyole auf Basis OH-Gruppen funkfionallslerter Pclybutadiene, Po~ 
30 lyacrylate. Polysiloxane und Polycarbonate als Monomere b2) elngesetzt werden. 

Der Antell der Struktureinheiten -[-CHa-CHz-O-J-, berechnet mit 44 g/mol. an der 
Qumme der Komponenten a) + b1) + b2) + b3) + b4) «) betragt erfindungsgemaB 
mindestens 3 Gaw%, bevorzugt mindestens 5 Gew% und besonders bevorzugt min- 
35 deetens 7,5 Gew%. In der Regel betragt der Anteil nicht mehr als 90 Gew%, bevorzugt 
nicht mehr als 75 und besonders bevorzugt nicht mehr als 50 Gew%. 

Beispiele geelgneter Monomere b3) sind Hydrazin, Hydrazinhydrat, Ethytendlamin, 
Propylendiamln, Diethylentrlamln, Dipropylentriamln, Isophorondlamln, 1,4-Cyclohexyl- 
40 diamln, Piperazin oder Thiol© wie 1 ,2-Ethanthiol. 
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